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Abstract of DE1 01 28086 

An incontinence material has a mark showing whether or not the material has been used. The mark 
comprises: (A) a color-complexing substance; and (B) a substance containing an oxygen- and/or 
metal-bonded metal or metalloid where (A) and (B) form a color in the presence of liquid water. 
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© Markierte Inkontinenzmittel 

© Die Erfindung beschreibt markierte Inkontinenzmittel. 
Mit der Markierung gelingt die einfache optisch visuell er- 
kennbare Unterscheidung zwischen einem gebrauchtem 
und einem tmgebrauchten Inkontinenzmittel. Das Markie- 
rungsverfahren ist fur alle Arten von Inkontinenzkompo- 
nenten geeignet, unabhangig davon, ob sie aus Zellstoff, 
Papier, Baumwolle f Seide, Watte f synthetischen Textilien 
odertextilen Materialien bestehen. Die Markierungssub- 
stanz enthalt mindestens ein Element aus den Gruppen 
der Metalle und/oder Metalloide und mindestens eine 
Substanz aus der Gruppe der Komplexbildner, die in der 
Lage sind, in der Gegenwart von Wasser mit mindestens 
einem der eingesetzten Metalle oder Metalloide farbige 
Komplexezu bilden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung beschreibt markierte Inkontinenz- 
mittel. Mit der Markierung gelingt die einf ache optisch visu- 
ell erkennbare Unterscheidung zwischen einem gebrauch- 
tem und einem ungebrauchten InkontinenzmitteL Das Mar- 
kierungsverfahren ist fur alle Arten von Inkontinenzkompo- 
nenten geeignet, unabhangig davon, ob sie aus Zellstoff, Pa- 
pier, Baumwolle, Seide, Watte, synthetischen Textilien oder 
textilen Materialien bestehen. Die Markierungssubstanz ent- 
hait mindestens ein Element aus den Gruppen der Metalle 
und/oder Metalloide und mindestens eine Substanz aus der 
Gruppe der Komplexbildner, die in der Lage sind, in der Ge- 
genwart von Wasser mit mindestens einem der eingesetzten 
Metalie oder Metalloide farbige Komplexe zu bilden. 
[0002] Unter Inkontinenzmitteln oder Inkontinenzmate- 
rialien werden hier alle diejenigen saugfahigen und/oder 
sorptionsfahigen Hilfsmittel zusammengefaBt, die dazu die- 
nen, Stuhlgang oder Urin an der Korperoberflache oder in 
deren Nahe zu binden, z. B. in der Kleidung, im Bett oder im 
Rollstuhl zur hygienischen Versorgung insbesondere im pri- 
vaten Haushalt, in Krankenhausern und Altenpflegeheimen, 
in der Kleinkind-, Kranken- und Altenpflege sowie zur per- 
sonlichen Versorgung bei alien Inkontinenzprobleme her** 
vorrufenden Leiden, 

[0003] Wenn ein Inkontinenzmaterial fuhlbar tropfhaB 
wird, ist spatestens der Zeitpunkt erreicht, daB seine Auf- 
nahmefahigkeit erschopft ist. Ob ein Inkontinenzmaterial 
naB ist oder nicht, sieht man dem Inkontinenzmittel in vielen 
Fallen gar nicht an. Pflegepersonen konnen dies in der Regel 
aber nur durch Fuhlen feststellen. Es gibt zwar Inkontinenz- 
mittel auf dem Markt, bei denen die fuhlbare Nasse im In- 
kontinenzmaterial durch eine visuell erkennbare Verfarbung 
angezeigt wird, die Farbdifferenzen sind aber nur undeutlich 
erkennbar. 

[0004] Es ist daher wunschenswert, daB die trockenen In- 
kontinenzmittel klar erkennbar optisch- visuell von den un- 
benutzten Inkontinenzmitteln unterschieden werden kon- 
nen. Die Verfarbung soil auf den Inkontinenzmitteln auch 
durch dariiber angeordnete Kunststoffolien erkennbar sein 
und soli weitgehend unioslich sein, darnit die Haut nicht mit 
dem betreffenden Farbstoff in Kontakt gelangt. Auch sollen 
die Reagenzien, die die Farbreaktion auslosen derart immo- 
bilisiert sein, daB sie nicht mit der Haut in Beriihrung kom- 
men. 



[0005] Dieses Problem kann mit den erfindungsgemaB 
markierten Inkontinenzmitteln gelost werden. Diese Inkon- 
tinenzmittel enthalten eine Markierungssubstanz, die min- 
destens ein Element aus den Gruppen der Metalle und/oder 
Metalloide und mindestens eine Substanz aus der Gruppe 
der Komplexbildner enthalt, die in der Lage sind, in der Ge- 
genwart von Wasser mit mindestens einem der eingesetzten 
Metalle oder Metalloide farbige Komplexe zu bilden. Die 
damit erzieibaren Farbreaktionen sind von auBerordentli- 
cher Farbstarke. Sie eignen sich sehr gut zur Anzeige von 
flussiger Feuchtigkeit im Inkontinenzmittel. 
[0006] Die erflndungsgemaBen markierungssubstanzhalti- 
gen und damit markierten Inkontinenzmittel konnen auf foi- 
gendem Weg hergestellt werden: Dazu wird ein zur Bildung 
farbiger Komplexe neigendes ungiftiges in Wasser unlosli- 
ches oder schwer in Wasser losiiches Metall, Oxid und/oder 
Mischoxid als Beschichtung oder in anderer Weise mit ei- 
nem Teil des Inkontinenzmaterials oder mit dem gesamten 
Inkontinenzmaterial in Kontakt gebracht. Die Inkontinenz- 
mittel konnen auch ganz und gar oder zum Teil aus diesem 
Material bestehen. AnschlieBend wird ein Komplexbildner 
in einer oder mehreren Applikationsformen, z. B. als Flus- 
sigkeit, als Schmelze, als nichtwaBrige Losung des Kom- 



piexbildners in einem nichtwaBrigen Losungsmittel, als 
Suspension des Komplexbildners in einem nichtwaBrigen 
Losungsmittel oder als Suspension des mikroverkapseiten 
Komplexbildners in einem nichtwaBrigen Losungsmittel, in 

5 einem Pulver, auf Flocken, auf Fasern , oder in der Form von 
makroskopischen Tragern wie z. B. Papier, Partikel, Faden, 
Folien, in einem oder mehreren der Applikationsprozesse 
wie z.B. Drucken, Spritzen, Spruhen, Airless- Spriihen, 
Heften, Kleben aufgebracht. 

10 [0007] Es sind eine groBe Anzahl von Komplexbildnem 
bekannt, die in der Lage sind, mit Eisen oder Mangan, den 
fur den erflndungsgemaBen Zweck bevorzugten MetaUen 
farbige Komplexe zu bilden und die sich daher besonders als 
Komponenten der Markierungssubstanz eignen, Beispieie 

15 dafur sind die Stoffe 2,2*-Bipyridin, 2,2'-Bichinolin, 2,4,6- 
Tri-2-pyridyl-l,3,5-triazin, 1.10-Phenanthrolin, Dimethyl- 
giyoxim, Dithizon, Cupron, Cuproin, Rubeanwasserstoff- 
saure und ihre Salze, l-Nitroso-2-Naphthol, Alizarin S. 
Chromotropsaure, Aluminon, Titangelb, Oxin, Chinalizarin, 

20 Magneson. Bevorzugt fur das erfindungsgemaBe Verfahren 
sind solche Komplexbildungsreaktionen, die zu wasserun- 
loslichen Farbkomplexen fiihren und die keine giftigen oder 
hautunvertraglichen Komponenten freisetzen. Besonders 
bevorzugt ist die erfindungsgemaBe Variante, die Komplex- 

25 bildung mit schwerloslichen dreiwertiges Eisen enthalten- 
den Oxiden in der Gegenwart von Reduktionsmitteln durch- 
zufuhren. Die Verwendung von ungiftigen Reduktionsmit- 
teln ist hier bevorzugt, Besonders bevorzugt ist der Einsatz 
von Ascorbinsaure und ihren Derivaten, insbesondere der 

30 von Ascorbinsaure, dem Calciumsalz der Ascorbinsaure 
und Estern und Anhydriden der Ascorbinsaure mit Alkoho- 
len und Carbonsauren als Reduktionsmittelkomponente in 
der Markierungssubstanz. 

[0008] Es ist auch moglich, den Komplexbildner zusam- 
35 men mit dem Metall, Oxid und/oder Mischoxid* und ggf mit 
dem Reduktionsmittel trocken oder in einem weitgehend 
wasserfreien Losungsmittel oder Suspendierrnittei vorzumi- 
schen und die derart gewonnene Markierungssubstanz dann 
auf das Inkontinenzmaterial zu applizieren. 
40 [0009] Vorzugsweise wird das Metall, Oxid und/oder 
Mischoxid in einem groBen stochiometrischen UberschuB in 
Bezug auf das Komplexierungsmittei und auch in Bezug auf 
das Reduktionsmittel in der Markierungssubstanz einge- 
setzt. Dadurch wird die Freisetzung farbender oder geloster 
45 Substanz bei der Befeuchtung aus dem Packmittel minimiert 
oder vorzugsweise ganz unterbunden. 
[0010] Weniger bevorzugt kann zur Applikation der Mar- 
kierungssubstanz auf das Inkontinenzmaterial auch umge- 
kehrt verfahren werden, indem das Inkontinenzmaterial zu- 
50 erst mit dem Komplexbildner und ggf Reduktionsmittel be- 
legt wird und dann anschlieBend mit dem Metall, Oxid und/ 
oder Mischoxid belegt wird, 

[0011] Bei Wasserkontakt mit der Markierungssubstanz 
wahrend des Einsatzes kommt es dann zur Reaktion des 
55 Komplexbildners mit dem Metall, Oxid und/oder Mischoxid 
und ggf Reduktionsmittel unter Farbentwicklung. 
[0012] Die erfindungsgemaB bevorzugt eingesetzten Me- 
talle, Oxide und/oder Mischoxide als Markierungssubstanz- 
komponenten sind solche, die Eisen und/oder Mangan ent- 
60 halten. Besonders bevorzugt sind diejenigen Markierungs- 
substanzen, die Eisen enthalten. Ebenfalls einsetzbar aber 
weniger bevorzugt als Markierungssubstanzkomponenten 
sind Metalle, Oxide und/oder Mischoxide aus den Gruppen 
Aluminium, Erdalkalien, seltene Erden, Titan, Silizium, 
65 Zinn, Zirkonium, Vanadium, Moiybdan, Cobalt, Kupfer, 
Nickel, Zink. Zu den bevorzugt einsetzbaren Farbkomplex- 
bildnern als Markierungssubstanzkomponenten gehoren die 
organischen Komplexbildner. Vorzugsweise sind die einge- 
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setzten Komplexbildner in organischen Losungsmitteln, 
vorzugsweise Alkoholen oder Ketonen nicht unloslich, 
[0013] Zu den fur den erfindungsgemaBen Zweck der 
farblichen Markierung von im Einsatz gewesenen Inkonti- 
nenzmittel mitMarkierungssubstanzen besonders bevorzug- 
ten Farbkomplexbildner-Stoffgruppen als Markierungssub- 
stanzkomponenten zahlen die mindestens einen Farbkom- 
plexbildner aus den Gruppen der aromatischen Verbindun- 
gen als Bestandteile der Markierung enthaltenden Markie- 
rungssubstanzkomponenten. Die Markierungssubstanzkom- 
ponenten enthalten bevorzugt aromatische Farbkomplex- 
bildner, die dadurch ausgezeichnet sind, daB sie sie minde- 
stens einer Verbindung aus den Gruppen der 

- raonoeyclischen und/oder polycyclischen aromati- 
schen Heterocyclen, 

- monocyclischen und/oder polycyclischen aromati- 
schen Stickstoffheterocyclen, 

- monocyclischen und/oder polycyclischen symmetri- 
schen Triazinderivate, 

- monocyclischen und/oder polycyclischen Pyridinde- 
rivate 

- an monocyclische und/oder polycyclische aromati- 
sche Cyclen oder an monocyclische und/oder polycy- 
clische aromatische Heterocyclen gebundenen Hy- 
droxy-Substituenten, 

- an monocyclische und/oder polycyclische aromati- 
sche Cyclen oder an monocyclische und/oder polycy- 
clische aromatische Heterocyclen gebundenen Car- 
boxy-Substituenten, 

- an monocyclische und/oder polycyclische aromati- 
sche Cyclen oder an monocyclische und/oder polycy- 
clische aromatische Heterocyclen gebundenen Carbox- 
ylat-Substituenten, 

- an monocyclische und/oder polycyclische aromati- 
sche Cyclen oder an monocyclische und/oder polycy- 
clische aromatische Heterocyclen gebundenen Carbox- 
ylsaure-Substituenten, 



angehoren, da diese Stoffe mit den genannten Schwermetal- 
len, insbesondere mit dem Eisen stabile farbige Komplexe 
bilden konnen, die sich gut fur die erfindungsgemaBe Farb- 
markierung eignen und die entweder fur sich wasserunlos- 
lich sind oder die von den Markierungssubstanzkomponen- 
ten durch sorptive Prozesse immobilisiert sind. 
[0014] Fur den erfindungsgemaBen Farbmarkierungs- 
zweck im Bereich der Inkontinenzmittel hervorragend ge- 
eignete und daher besonders bevorzugte Farbkomplexbild- 
ner-Stoffgruppen, sind die mit mehreren Hydroxylgruppen 
und/oder Carboxylsauregruppen substituierten mono- oder 
polycyclischen aromatischen Verbindungen weil sie keine 
Toxizitat besitzen, oder weil sie fest mit dem Inkontinenz- 
material verbunden bleiben. Vorzugsweise gehoren sie min- 
destens einer Verbindung aus den Gruppen der pflanzlichen 
Gerbstoffe, gerbstoffhaltigen Pflanzenteile, der Gerbstoffde- 
rivate, der HarzgerbstofTe, der Gerbsaure, dem Tannin, der 
Gallussaure, den niedermolekuiaren Huminsauren, den Ful- 
vosauren, den Ligninen, den Lignin-Extrakten und den Li- 
gnin-Abbauprodukten, den naturlichen und kunstlichen hu- 
minsaureahnlichen Abbauprodukte naturlicher organischer 
Substanzen, insbesondere aus den Gruppen der Fulvosau- 
ren, den Oxidationsprodukten aus Torfen, Braunkohlen und 
Steinkohlen, die beim oxidierenden Abbau entstehen und 
die Strukturelemente aus den Gruppen der Phenolcarbon- 
sauren enthalten, die kunstlichen Oxidationsprodukte aus 
der alkalischen Oxidation von mehrwertigen Phenolen, an. 
Unter diesen Stoffen sind wiederum diejenigen naturlichen 
Ursprungs besonders bevorzugt. Besonders bevorzugt ist es, 



diese Stoffe in der Gegenwart von Reduktionsmitteln, vor- 
zugsweise Ascorbinsaure, unter Verwendung schwerlosli- 
cher oxidischer Eisenverbindungen zur Farbmarkierung ein- 
zusetzen. 

5 [0015] Aber auch anorganische Komplexbildner, die un- 
giftige bzw. unlosliche Komplexe bilden konnen, z. B. Am- 
moniumthiocyanat, Kaliumhexacyanoferrat(II), konnen als 
Komplexbildner-Bestandteil der Markierungssubstanz im 
Inkontinenzmaterial zur Wasserreinigung eingesetzt wer- 

10 den. 

[0016] Zusatzlich konnen die zum Aufdrucken verwende- 
ten Komplexbildnerlosungen weitere ungiftige Hilfsstoffe 
enthalten, z.B. aus den Gruppen der tensidwirksamen 
Stoffe, der viskositatserhdhenden Stoffe und der losungsver- 
15 mittelnden Stoffe, der wasserbindenden Stoffe, der Harze 
und Wachse und der kunstlichen Polymere sowie der modi- 
fizierten naturlichen Polymeren. 

[0017] Bei Textilien und anderen flexible Materialien, wie 
z. B. Zellstoff, Papier, Vlies, Nadelfilz, Faden als Inkonti- 

20 nenzstoffe, die im HerstellungsprozeB als bahnformige Ma- 
terialien verarbeitet werden, wird der Komplexbildner in der 
Markierungssubstanz vorzugsweise auf bahnformige Mate- 
rial appliziert. Dabei beschrankt sich die Beschichtung mit 
Komplexbildner vorzugsweise auf einfache Flachenele- 

25 mente, z.B. Linien, Ornamente, Warenzeichen, Symbole, 
Schriftzeichen. 

[0018] Das gegebenenfalls zuvor aufgebrachte schwerlos- 
liche kunstliche und/oder natiirliche Oxid und/oder Misch- 
oxid als Bestandteil der Markierungssubstanz kann durch 

30 eine Reihe an und fur sich bekannter Verfahren, wie z. B. 
durch Ausfallung auf den Fasern im Papierherstellungspro- 
zeB oder durch Tranken des Bahnmaterials mit anschlieBen- 
der Fallung oder durch Beschichten der Fasern mittels Oxid- 
partikeln und Bindemitteln oder auch durch Tranken des 

35 bahnformigen Materials mit Salzlosungen und anschlieBen- 
dem Ausfallen der Oxide, Waschen und Trocknen, herge- 
steilt werden. 

[0019] Ahnlich kann auch die Herstellung von partikula- 
ren markierungssubstanzhaltigen Inkontinenzmittel durch- 
40 gefuhrt werden. Diese werden als solche wahrend ihrer Her- 
stellung oder in einem FolgeprozeB durch an und fur sich 
bekannte Verfahren, vorzugsweise durch Ausfallung mit 
den Oxiden oder Mischoxiden beschichtet. AnschlieBend 
werden die Farbkomplexbildner und ggf Reduktionsmittel 
45 mittels nicht-waBriger Systeme auf die Oxidbeschichtung 
aufgetragen. 

[0020] Die mit der Markierungssubstanz markierten In- 
kontinenzmittel haben nicht nur den Vorteil, daB sie durch 
starke Verfarbung anzeigen, ob sie bereits zur Wasserreini- 
50 gung eingesetzt worden sind oder nicht. Diese Inkontinenz- 
mittel zeigen ebenso an, ob es sie durch Kontakt mit Wasser 
oder waBrigen Flussigkeiten, wasserhaltigen Fakalien oder 
Urin, z. B. durch die Einwirkung von Menschen oder Unge- 
ziefer verdorben sind oder nicht. 

55 

Beispiel 1 



[0021] WeiBes Filterpapier wird mit einer 5 Gewichts-% 
Eisen-m-chlorid enthaltenden Losung getrankt. Anschiie- 

60 Bend wird das Filter bei 40°C getrocknet. Danach wird das 
Filterpapier in eine Sodalosung enthaltend 5 Gewichts-% 
Soda eingetaucht. AnschlieBend wird das ockerfarbige nun- 
mehr mit einem Mischoxid enthaltend dreiwertiges Eisen 
und Wasserstoff getrocknet. AnschlieBend wird eine viskose 

65 aber noch flieBfahige Suspension mittels Dissoiver herge- 
stellt, enthaltend 3 Gewichts-% pyrogene Kieselsaure, 0,2 
Gewichts-% Tannin und 0,1 Gewichts-% Ascorbinsaure in 
Methylethylketon. Die Suspension wird in ein Stempelkis- 



sen eingetropft und mittels Stempel auf das ockerfarbige 
Filterpapier aufgedruckt, Nach dem anschlieBenden Benet- 
zen mit Wasser entwickelt sich auf dem Filterpapier sofort 
der Stempelaufdruck in schwarzgrauer Farbung. Die Farbe 
ist wasserfest und laBt sich nicht abspiiien. 

Beispiel 2 

[0022] GemaB Beispiel 1 hergestelltes mit einem Misch- 
oxid aus dreiwertigem Eisen und Wasserstoff beschichtetes 
Filterpapier wird hierzu eingesetzt. AnschlieBend wird eine 
viskose aber noch flieBfahige Suspension mittels Dissolver 
hergestellt, enthaitend 3 Gewichts-% pulverisierte gasakti- 
vierte KokosnuBaktivkohle, 0,5 Gewichtsprozent Polyethy- 
lenwachspuiver 0,05 Gewichts-% 2,2'-Bipyridin, 0,1% Tan- 
nin, 0,1 Gewichts-% Calciumascorbat und 0,3 Gewichts-% 
Ascorbylpalmitat in Wasser. Die Suspension wird eintrock- 
nen lassen. AnschiieBend werden 5 g zerrieben. Dann wird 
das Puiver mittels Rillenwalzenstempel, der durch die Pui- 
verschuttung iauft, daran adhariert und als Streifenmuster 
auf das ockerfarbige Filterpapier aufgedruckt. Nach dem an- 
schlieBenden Benetzen mit Wasser wahrend des Filtrations- 
vorganges entwickelt sich auf dem Filterpapier das Streifen- 
muster in violettgrauer Farbung. Die Farbe ist wasserfest 
und laBt sich nicht abspiiien. 

Beispiel 3 

[0023] GemaB Beispiel 1 hergestelltes mit einem Misch- 
oxid enthaitend dreiwertiges Eisen und Wasserstoff be- 
schichtetes Filterpapier wird hierzu eingesetzt. Anschiie- 
Bend wird eine viskose aber noch flieBfahige Suspension 
mittels Dissolver hergestellt, enthaitend 3 Gewichts-% py- 
rogene Kieselsaure, 0,2 Gewichts-% Tannin und 0,1 Ge- 
wichts-% Ascorbinsaure in Aceton. Die Suspension wird 
eintrocknen lassen. AnschiieBend werden 5 g des trockenen 
Ruckstandes in der Reibschale mit 1 g gepulvertem Carra- 
geen, und 1 g Sumatra-Benzoe zerrieben anschlieBend wird 
das Puiver mit einem Gemisch aus 70% Aceton, 10% Me- 
thylethylketon und 20% n-Butylacetat zu einer Druckpaste 
angerieben. Das so erhaitene Produkt wird mittels Rillen- 
walzenstempel als Streifenmuster auf das ockerfarbige Fil- 
terpapier aufgedruckt und anschlieBend das Losungsmittei 
aus dem Papier restlos verdampft. Nach dem anschlieBen- 
den Benetzen mit Wasser wahrend des Filtrationsvorganges 
entwickelt sich auf dem Filterpapier das Streifenmuster in 
schwarzgrauer Farbung. Die Farbe ist wasserfest und laBt 
sich nicht abspiiien. 

Beispiel 4 



[0024] Zu 200 mi einer waBrigen Losung enthaitend 20 g 
Eisen-m-chlorid und 10 g Ascorbinsaure wird unter Ruhren 
soviel bei 30°C gesattigte Kaliumpermanganatlosung hinzu- 
gefiigt, bis sich eine schwache bleibende Violettfarbung des 
klaren Filtrats einstellt. AnschlieBend wird der ausgefallene 
Niederschlag abfiltriert, gewaschen und getrocknet. Der 
trockene Filterriickstand wird danach in der Reibschale zu 
einem puderformigen Mehl zerrieben. Zu 5 g des so erhalte- 
nen Mischoxids mit Eisen, Mangan und Wasserstoff werden 
0,3 g trockenerEichenrindenschliff, 1 g Eisenpulver und 1 g 
CarboxymethylceUulosepulver hinzugefugt und trocken da- 
mit vermischt. Das erhaitene Gemisch wird unter Zusatz 
von 0,1 g pyrogener Kieselsaure, 0,2 g Ascorbinsaure und 
15 g 3-Methoxy-n-butylacetat mittels Dissolver zu einer ho- 
nigviskosen Fliissigkeit vermengt. Das erhaitene Produkt 
wird in ein Stempelkissen eingerieben und mittels Stempel 
auf weiBes Filterpapier aufgedruckt. Nach dem anschlieBen- 



den Benetzen mit Wasser entwickelt sich auf dem Filterpa- 
pier ebenfalls sofort der Stempelaufdruck in schwarzgrauer 
Farbung. Die Farbe haftet am Papier und laBt sich nicht aus 
dem Papier herausspulen. Die Haftung des Pulvers an Stem- 
5 pel und Papier laBt sich durch schwaches Befeuchten des 
Stempels mit nichtwaBrigen oder wasserarmen Fiussigkei- 
ten, z. B. verdampfbaren organischen Losungsmitteln, Zuk- 
kercouleur oder Glyzerin und ahnlichen lebensmittelver- 
traglichen Stoffen, verbessern. 

10 

Beispiel 5 

[0025] 50 g abgesiebter beigefarbiger poroser kiefern- 
holzstammiger gebleichter Zellstoff mit 200 g 10 Gewichts- 

15 prozent Eisen-IE-chlorid enthaltender Losung versetzt. An- 
schlieBend wird die uberschiissige Losung abgegossen und 
der Zellstoff danach zur orangebraunen Farbe getrocknet. 
Das getrocknete Material wird anschlieBend mit einer 5 Ge- 
wichtsprozent Natronwasserglas enthaltenden Losung unter 

20 Ruhren im "OberschuB versetzt. AnschlieBend wird das oran- 
gebraune Bruchkorn abgeseiht, mit Wasser annahernd neu- 
tral gewaschen und danach getrocknet. Zu der so erhaltenen 
Mischoxidbeschichtung enthaitend Eisen, Silizium und 
Wasserstoff wird eine Losung aus 0,2 g gelbem Blutiaugen- 

25 saiz in 50 ml Aceton hinzugefugt und damit vermischt. An- 
schlieBend wird das Aceton abgegossen und der feste Ruck- 
stand getrocknet. Nach Abtrocknen und anschlieBenden Be- 
netzen mit Wasser entwickelt der Zellstoff eine schwarze 
gut haftende Farbung. 

30 

Beispiel 6 

[0026] 50 g feine Baumwollfaden, auf ca. 20 mm Lange 
gehackselt, werden mit einer warmen 2 g/1 Gallussaure und 

35 1 g/1 Ascorbinsaure enthaltenden Losung getrankt und da- 
nach bei Raumtemperatur getrocknet. Die getrockneten Fa- 
den eignen sich als Indikatoren fur den Nachweis der Nut- 
zung aller Arten von Inkontinenzmitteln, die Wirkstoffe auf 
der Basis von eisenhaltigen Oxiden oder Mischoxiden ent- 

40 halten; 

Eisen-HI-oxidhydrat-haltiges Filterpapier: Der Fadenhack- 
sei wird auf das Filterpapier aufgestreut und mit transparen- 
ter Folie darauf flxiert, Bei Befeuchtung farbt sich das mit 
dem Faden in Kontakt gebrachte Papier schwarz.^ Die 
45 schwarze Verfarbung ist auch durch eine stark opak einge- 
triibte nur noch eingeschrankt transparente Folie noch sehr 
gut erkennbar. 

[0027] Eisen-m-hydroxid-haltige PapierwoUe: Trockene 
Papierwolle wird mit dem Fasenhacksel vermischt, Bei Be- 
50 feuchtung farbt sich die Papierwolle schwarz. 

[0028] Eisen-m-hydroxid-haltiger ZeUstoff Trockener 
Zellstoff wird mit dem Fasenhacksel vermischt. Bei Be- 
feuchtung farbt sich der Zellstoff schwarz. 



55 



Beispiel 7 



[0029] 25 g Gallussaure, 5 g Ascorbinsaure und 50 g Gua- 
jakharz werden in 1 1 absolutem Aceton gelost. Die erhai- 
tene Losung wird mit einer Airless-Spritzpistole als feiner 
60 Nebel in einer Menge von 10 ml/min auf verschiedene Fil- 
termittel aufgetragen: 

Papierfilterbahn: Der Spritznebel fallt auf eine Eisenoxide 
enthaltende Papierbahn von 1 m Breite, die mit einer Ge- 
schwindigkeit von 1 mlmin unter dem herabfallenden 
65 Spruhnebel hindurchgezogen wird. Danach werden Lo- 
sungsmittelreste mittels Warmluftgeblase verdampft. An- 
schlieBend wird die Papierbahn mittels ineinandergreifender 
Rillenwalzen zu Papierwolle geschnitten. Bei Befeuchtung 
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unter Filtrationsbedingungen farbt sich die Papierwolle an 
den mit dem Spruhnebel in Kontakt gebrachten Stellen 
schwarz. 

[0030] Holzwollefilter: Der Spritznebel fallt auf eine Ei- 
senoxide enthaltende Holzwolle, die als diinn ausgebreitete 5 
Schicht auf einem Lautband von 1 m Breite mit einer Ge- 
schwindigkeit von 1 m/min unter dem herabfallenden 
Spruhnebel hindurchgezogen wird. Danach werden Lo- 
sungsmittelreste mitteis Warmiuftgeblase verdampft. Bei 
Befeuchtung unter Filtrationsbedingungen farbt sich die mit 10 
dem Spruhnebel in Kontakt gebrachte Papierwolle schwarz. 
[0031] Zeilstoff: Der Spritznebel wird durch eine Eisen- 
oxide enthaltende trockene aufgelockerte Zellstoffbahn von 
1 m Breite hindurchgesaugt, die mit einer Geschwindigkeit 
von 1 mlmin unter dem herabziehenden Spruhnebel uber die 15 
Ansaugvorrichtung gezogen wird. Danach werden Losungs- 
mitteireste mitteis einer zweiten Luftansaug-Saugvorrich- 
tung aus dem Zeilstoff abgesaugt. Bei Befeuchtung unter 
Filtrationsbedingungen farbt sich der mit dem Spruhnebel in 
Kontakt gebrachte Zeilstoff schwarz. 20 

Patentanspruche 

1. Markierte Inkbntinenzmittei, enthaltend eine Mar- 
kierungssubstanz, die im Kontakt mit Wasser auf den 25 
Inkontinenzmitteln eine Farbentwicklung induziert, die 
zur Indikation auf Durchfeuchtung des Inkontinenz- 
mitteis genutzt werden kann, dadurch gekennzeich- 
net, daB ihre Markierungssubstanz einen oder mehre- 
rere metallische und oder metalloide Inhaltsstoffe ent- 30 
halt, die an Sauerstoffgebunden vorliegen und/oder die 

in metallischer Bindung vorliegen, und daB sie minde- 
stens einen Farbkomplexbiidner enthalt, der mit min- 
destens einem der eingesetzten Metalle oder Me- 
talloide in der Gegenwart fliissigen Wassers farbige 35 
Komplexe bildet. 

2. Markierte Tnkontinenzmittel gemaB Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB ihre Markierungssubstanz 
einen oder mehrerere der Inhaltsstoffe Eisen, Mangan, 
und mindestens einen Farbkomplexbiidner enthalt, der 40 
mit Eisen und/oder Mangan farbige Komplexe bildet. 

3. Markierte Inkontinenzmittel gemaB Anspruch 1 und 
2, dadurch gekennzeichnet, daB ihre* Markierungssub- 
stanz mindestens einen Farbkomplexbiidner aus den 
Gruppen solcher aromatischer Verbindungen enthalt, 45 
die mindestens einer der Substanzklassen 

- monocyclischen und/oder polycyclischen aro- 
matischen Heterocyclen, 

- monocyclischen und/oder polycyclischen aro- 
matischen Stickstoffheterocyclen, 50 

- monocyclischen und/oder polycyclischen sym- 
rnetrischen Triazinderivate, 

- monocyclischen und/oder polycyclischen Pyri- 
dinderivate 

- an monocyclische und/oder polycyclische aro- 55 
matische Cyclen oder an monocyclische und/oder 
polycyclische aromatische Heterocyclen gebun- 
denen Hydroxy-Substituenten, 

- an monocyclische und/oder polycyclische aro- 
matische Cyclen oder an monocyclische und/oder 60 
polycyclische aromatische Heterocyclen gebun- 
denen Carboxy-Substituenten, 

- an monocyclische und/oder polycyclische aro- 
matische Cyclen oder an monocyclische und/oder 
polycyclische aromatische Heterocyclen gebun- 65 
denen Carboxylat-Substituenten, 

- an monocyclische und/oder polycyclische aro- 
matische Cyclen oder an monocyclische und/oder 
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polycyclische aromatische Heterocyclen gebun- 
denen Carboxylsaure-Substituenten, 
angehoren. 

4. Markierte Inkontinenzmittel gemaB Anspruch 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB ihre Markierungssub- 
stanz mindestens einen Farbkomplexbiidner aus den 
Gruppen der aromatischen Verbindungen enthalt, die 
mindestens einer der Substanzklassen angehoren 
pflanzliche Gerbstoffe, gerbstoffhaltige Pfianzenteile, 
Gerbstoffderivate, Harzgerbstoffe, Gerbsaure, Tannin, 
Gallussaure, niedermolekulare Huminsauren, Futvo- 
sauren, Lignine, Lignin-Extrakte und Lignin-Abbau- 
produkte, naturliche und kiinstliche huminsaureahnli- 
che Abbauprodukte natiirlicher organischer Substan- 
zen, insbesondere aus den Gruppen der Fulvosauren, 
Oxidationsprodukte aus Torfen, Braunkohlen und 
Steinkohlen, die beim oxidierenden Abbau entstehen, 
enthaltend Strukturelemente aus den Gruppen der Phe- 
nolcarbonsauren, kiinstliche Oxidationsprodukte aus 
der alkalischen Oxidation von mehrwertigen Phenolen, 

5. Markierte Inkontinenzmittel gemaB Anspruch 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, daB ihre Markierungssub- 
stanz mindestens einen Farbkomplexbiidner aus den 
Gruppen der anorganischen Stoffe enthalt. 

6. Markierte Inkontinenzmittel gemaB Anspruch 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, daB ihre Markierungssub- 
stanz mindestens einen Farbkomplexbiidner aus den 
Gruppen der Thiocyanatsalze und der Hexacyanofer- 
rat(H)-Salze enthalt. 

7. Markierte Inkontinenzmittel gemaB Anspruch 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daB ihre Markierungssub- 
stanz mindestens ein Reduktionsmittel enthalt. 

8. Markierte Inkontinenzmittel gemaB Anspruch 1 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB ihre Markierungssub- 
stanz mindestens eine der reduzierenden Komponenten 
Ascorbinsaure, Salze der Ascorbinsaure gemischte An- 
hydride der Ascorbinsaure mit organischen Carbonsau- 
ren oder Ester der Ascorbinsaure enthalt. 



- Leerseite - 



